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Diese Aufoabe wird erfindungsgemaB dadurch geldst, daB die neuen Holzschutzmittel neben ublichen Hilfs- und Tragerstoffen 
als Wirkstoffe Verbindungen der allgemeinen Forme! 

^.C e N - 0 o H, 

RS 

in der 

R einen niederen Alky- oder Alkylenrest oder einen Aralkylrest bedeutet und 

X fur Halogen stent, 

enthalten. 

Die neuen Wirkstoffe lassen sich nach literaturbekannten Verfahren (DD-PS 256693) durch Alkylie rung von Kalium- 
monoestemalzen der Cyenimidodithiokohlensaure mil Chlorbrommethan und gegebenenfalls anschlieBendo 
Umhalogenierung herstellen. 

Sie sind Gberraschenderweise hervorragend wirksam gegen holzverfSrbende und holzzerstorende Pilze. Die erfindungsgemBBe 
Wirkung gegenuber holzzerstorenden Pilzen tritt bereits bei Konzentrationen von <0,34kg/m 3 ein. Die Wirkstoffe sind 
mindertoxisch und gut loslich in handelsublichen organischen L6sungsmitteln. Sie dringen sehr gut in das Holz ein und 
garantieren somit einen Tiefenschutz des behandelten Materials. Das ist insofern besonders bedeutsam, da solche Wirkstoffe, 
die nur an der Cberf lache haften, das Holz bei Rifibildung nicht vor einem fungiziden Angriff schutzen kfinnen. 
Die erfir.dungsgemaBen Holzschutzmittel konnen neben ublichen organischen Losungsmitteln auch hydrophobierende Zusatze 
in Mengen von 1-10 Masse-Anteil in % in Form von festen Paraf finen, chlorierten Parafrtnen oder Silikondlen und/oder 0,5 bis 
20 Masse-Anteil in % Bindemittel wie Leinol, LeinolfirniB, Alkydharze, Vinylharze, chlorierte Vinylharze oder/und in dem 
jeweiligon Losungsmittelgemisch losliche polymere Stoffe wia Harze, Bitumen oder Teerfile enthalten. 
Fur praktische Zwecke unter Beachtung der Anforderungen hinsichtlich Dauerwirkung und Sicherheit enthalten die 
erfindungsgemaBen Holzschutzmittel mindestons einen oder zwei der erfindungsgemaBen Wirkstoffe in Konzentrationen von 
0,1-10% vorzugsweise 0,2-3%. Die erfindungsgemaBen Holzschutzmittel konnen zusatzlich noch bekannte 
Holzschuztmittelwirkstoffe wie Tributy Izinnoxid, Tributylzinnbenzoat, Pentachlor phenol, Dichlofluanid, Methylenbisrhodanid 
und/oder andere enthalten. 

AusfOhrungsbetsplele 

Nachstehend wird die Erfindung an Beisptelen erlfiutert, ohne sie dadurch einzuschranken. 

Die Ergebnisse werden in Form von Tabellen dargestellt, in denen die jeweilige zum Einsatz gelangenden Wirk«tofe und die 
verwendeten Konzentrationen sawie die Bonitur angegeben sind. Au&erdem wurden einige Hojzschutzmittolrezeoturen bei 
diesen Prufungen verwsndt, die mit ihren Kurzbezeichnungen anschlieBend genannt werden. Die Testung erfolp*. in der laut 
Versuchsbeschreibung angegebenen Konzentration. 
Rezeptur 1 

Chlormethyl-ethyl-cyanimidodithtocarbonat 2% 
Chlorbenzol 10% 
p-Chlorbenzol 20% 
o-Dichtorbenzol 20% 
Benzin 140/180 48% 

Rezeptur 2 

Chlormr.thyl-n~propyl-cyanimidodithiocarbonat 1,8% 
Chlorbenzol 5% 
p-Dichlorbenzol 10% 
o-Dichlorbenzol 30% 
Benzin 140/180 45,2% 
Schwerdi 8% 

Rezeptur 3 

Chlormethyl-iso-propyl-cyanimidodithiocarbonat 2% 

Benzin 40% 

Paraffin 5% 

Montanharz 5% 

Xylol 48% 
Rezeptur 4 

Chlormethyl-methyl-cyanimidodithiocarbonat 0,5% 

Toluol 10% 

Benzin 76% 

Leindl 10% 

Alkydharz 3% 

Sikkativ 0,5% 
Rezeptur 5 

% Altyl-chlormethyl-cyanimidodithiocarbonat 0,8% 
Vinylharz 5% 
Silikonol 1% 
Benzin 23,2% 
Xylol 70% 
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RezepturS 

Benzyl-chlormethyl-cyanimidodithiocarbonat 1 % 

Polystyrol 2% 
Xylol 50% 
Paraffin 2% 
Silikonol 1% 
Chlorbenzol 10% 
o-Dichlorbenzol 1 1 % 

p-Dichlorbenzol 23% 

Rezeptur 7 

Chlormethyl-methyl-cyantmidodithiocarbonat 0,5% 



fributylzinnoxid 


0,8% 


Chlorbenzol 


15% 


p-Dichlorbenzol 


20% 


o-Dichlorbenzol 


25% 


chloriertes Polyethylen 


3% 


Bonzin 140/180 


30,7% 


Xylol 
1 


5% 


Pentachlorphenol 


4,3% 


Chlorbenzol 


15% 


p-Dichlorbenzol 


20% 


o-Dichlorbenzol 


22% 


chloriertes Polyethylen 


3% 


Benzin 140/180 


30,7% 


Xvlol 


5% 



Botsplel 1 

Testung gegen holzverfarbende Pilze 

Versuchsbeschrelbung ■ ^ . . 

Schliffholzpappe in der Abmessung 4,5 x 13,4cm wird mit 2,1 2 g Probelosung in der angegebenen Konzentration getrankt unci 
getrocknet. AnschlieBend werden die Pappen im Xenontestgerat mit UV-Strahlung belasteL Die Belastung erfolgt in menrerer, 
Stufen. Nach dieser Behandlung mussen die Pappen vor der biologischen Testung ongefeuchtet werden. Die Beimpfung erfolgt 
mit einer Sporensuspension des Testpilzes Pullularia pullulans. Die beimpfte Pappe wird zum Bruten in eine feuchte Kammer 
eingelegt und bei einer Temperatur von 20 bis 26°C im Brutschrank aufbewahrt. Die Auswertung erfolgt nach 1 0 Tagen. 
Bontturschema: 

1 « starker Befall 

2 - mittlerer Befall 

3 « geringer Befall 

4 - kein Befall 

In Tabelle 1 sind die erhaltenen Ergebnisse zusammengestellt: 

Tabelle 1 Hemmung von holzverfarbende n Pilzen durch die erfindungsgemSBen Mittel 



